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GOLF BALL 



Abstract: 

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a golf ball having repulsiveness, an 
improved initial velocity and an increased distance. 

SOLUTION: This golf ball consists of a thermal molding of a rubber composition 
mainly composed of a base material rubber containing 10 to 100 mass % 
polybutadiene which is a polybutadiene containing >=90% cis-1,4 bond and 
satisfies the relation &eta >xMw-150 when the viscosity of 5 mass % toluene 
solution at 25 deg.C is defined as &eta (mPa.s) and the weight average 
molecular weight as Mw (&times 1 04). 
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